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® Gerausch- und Warmeisolierung aus Bitumenmaterial, insbesondere fur Spulbehalter aus Metall von 
Geschirrspulmaschinen 

@ Bei einer Gerausch- und Warmeisolierung aus Bitu- 

menmaterial, insbesondere fur Spulbehalter aus Metall 

von Geschirrspulmaschinen, wobei das Blechmaterial zur 

Gerausch- und Warmeisolation zumindest teilweise mit 

Bitumenmatten oder dergl. Isoliermaterial belegt ist, wird 

erfindungsgemaB das Bitumenmaterial in der Grenz- 

schicht 2um Blechmaterial mit einer thermischen Isolier- 

schicht versehen. Diese tsolierschicht kann aus Blahglas- 

granulat oder Blahton gebildet werden. Der mit der Erfin- 

dung erroichbare wesentllche Vortell llegt in einer ener- 

giesparenden einfachen Isolierung desSpulbehalters, die 

problemlos auch kostengunstig herzustellen ist. Dabei 

konnen handelsubliche Basis-lsolierstoffe aus Isolations- 

materialien eingesetzt werden, die in der Kombination 

auch eine Gerausch- und Schwingungsdampfung herbei- 
^ fiihren und die Stabtlitat der Isolierung sowie die mit der 

Isolierung versehenen Behalter oder Gehausewande er- 
! hohen. 
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Beschreibung 

Dcr Gcgcn stand dcr Eriindung bctrifft cine Gcrausch- 
und Warmcisolicrung aus Bitumen material, insbcsondcrc 
fur Spulbehalter aus Melall von Geschirrspuliiiaschinen, so- 5 
wie ein Verfahren zu deren Herstellung und eine Geschirr- 
spUlmaschineoderdergl. TIaushaltgroBgerat, dessen SpUibe- 
hiillerblech mil Isolieriiialerial halllend belegt ist 

Bei Haushalt-GroBgeraten, wie Geschirrspulmaschinen 
Oder Waschmaschinen, aber auch bei Waschetrocknern oder to 
Kuhlschranken sind MaBnahmen zur Gerausch- und War- 
medampfung miteinem geeignelen Isoliermaterial, z. B. Bi- 
tumen mallen, allgeniein bekannl. Beispielsweise ist. es /,ur 
Diimpfung der Spulgerausche bei Geschirrspulmaschinen 
nicht mehr neu, die Spulbehalter, die in der Kegel aus Edel- 15 
slahl gefertigt sind, zumindest teilweise mil Isoliermattcn 
aus Bitumenmaterial zu belegen (sh. DE-OS 20 16 637). 
Das Isolalionsmalerial wird bei geeigneler Mattendicke 
ebenso zur Warmeisolation genulzt, jedoch uberwiegen die 
gulen akuslischen Eigenschaflen hinsichtiich einer Schall- 20 
und Schwingungsdampfung beim Spul- oder WaschprozeB. 
Die Bituinenmatten werden dafUr meist groBflachig auf die 
GehausewSndc hzw. die SpQlbehiilterauBenwande geklebt 
bzw. auf diese aufgeschmolzen. Die Verbindung kann ggf. 
fiir einen sp^teren RecyclingprozeB wiederlosbar ausgebil- 25 
det, werden. Aufgrund des direkten Kontaktes der Bitumen- 
mattcn mit dem Blcchmatcrial des Spiilbehalters wird zwar 
die Schall- sowic Schwingungsdampfung positiv becinfluBt, 
jedoch ergibt sich fur das Bitumenmaterial dabei der nega- 
tive Effekt, daB die vom Spulbehalter auBen abgegebene 30 
Wanne sich auf das Bituiiieninalerial uninituslbar ubertragt, 
so daB in erheblichem MaBe Warineenergie abgezogen 
wird, die fiir den SpulprozeB verloren ist. Die im Bitumen 
gespeicherte Wanne wird erst wieder nach dem Spul- oder 
WaschprozeB langsam ahgegeben. 35 

Der Erfindung stcllt sich somit das Problem, die Eigen- 
schaflen der SpUlbehalterisolierung bei einem Haushalt- 
groBgerat, insbesondere bei einer Geschirrspulmaschine 
hinsichtiich einer encrgicsparcndcn Warmenutzung zu vcr- 
besscrn, ohnc daB Nachtcilc bei dcr Gcrausch- und Schwin- 40 
gungsdampfung des Isolalionsmaterials aufLreten, 

ErnndungsgcmaB wird dieses Problem im Hinblick auf 
die Gcrausch- und Waniieisolierung aus Bitumenmaterial, 
insbesondere fur Spulbehalter aus Metall von Geschirrspul- 
maschinen mil den Merkmalen des kennzeichnenden Tfeils 45 
des Patentanspruchs I; im Hinblick auf das erfindungsge- 
maBe Verfahren der eingangs genannten (Jattung mit den 
Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 
6 und im Hinblick auf eine Geschirrspulmaschine oder 
dergl. HaushaltgroBgerat mit den Merkmalen des kenn- 50 
zcichncndcn Tcils des Patentanspruchs 11 gelost. Vortcil- 
haflc Ausfiihrungen und Wcitcrbildungcn der Erfindung 
sind dabei den Unteranspruchen zu enlnehmen. 

Der mit der Erfindung erreichbare wesentliche Vorteil 
liegl in einer energiesparenden einfachen Isolierung des 55 
Spulbehalters, die problemlos auch kostengunslig herzustel- 
len ist. Dabei werden handelsiibliche Basis-Isolierstoffe wie 
Bitumen und Blahglasgranulat oder Blahton als Isolations- 
materialien eingesetzt, die in der Kombination auch auf die 
Gerausch- und Schwingungsdampfung positiv wirken und 60 
die Stabilitat der Isolierung sowie die mit der Isolierung ver- 
sehenen Behalter oder Gehausewande erhohen. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeich- 
nungcn rein schcmatisch dargcstcllt und wird nachfolgend 
nahcr bcschricbcn. Es zcigt 65 

Kig, 1 eine Geschirrspulmaschine mit aufgeschnittenem 
AuBcngchauscmantcl und SpUlbchaltcr, wobei dcr Spulbe- 
halter mit einer Gerausch- und Wanneisolierung aus Bitu- 
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menmaterial belegt ist. 

Fig. 2 einen Teilausschnitt "X" des isolicrtcn Spiilbehal- 
ters dcr Geschirrspulmaschine in vcigroBcrter Darstcllung, 

Fig. 3 die Gcrausch- und Warmcisolicrung aus Bitumen- 
material als Isoliennalte ausgebildel, in perspektivischer 
Darstellung. 

Die Erfindung ist am Beispiel einer Ilaushalt-Geschirr- 
spiilmaschine (1) naher beschrieben, bei der wie ublich der 
AuBengehausemantel (2) und der innenUegende Spulbehal- 
ter (3) jeweils aus Metall bestehen. Im SpulprozeB erwarml 
sich der Spulbehalter (3) durch das in den Warmspiilgangen 
(Reinigen und Klarspulen) aufgeheizte Spulwasser, sowie 
beim abschlieBenden Geschirrtrocknen. Der Spulbehalter 
(3) ist gerausch- und warmeisoliert ausgebildet. Die nach- 
stchcnd beschriebenc crfindungsgcmaBc Isolierung (4) kann 
aber ebenso bei einer Waschmaschinc, einem Waschetrock- 
ner bzw. auch bei einem Kuhlschrank eingese!:5l werden. 
Die Beschreibung beinhaltet somit auch solche Haushalt- 
Geratetypen. 

GemaB Fig, 1 ist die Geschirrspulmaschine (1) mit aufge- 
schnittenem AuBengehausemantel (2) und einem Spulbehal- 
ter (3) aus vorzugsweise Edelstahlblech gezeigt, der auBen 
mit der gerausch- und warmeisolierenden Isolierung (4) zu- 
mindest teilweise belegt ist. Als gerauschdampfendes Iso- 
lier-Grundmaterial dient Bitumenmaterial (5) in Form von 
Matten oder dergl., die fiir einen spateren RecyclingprozeB 
ggf. wiederlosbar haftend mit dem Blcchmatcrial (6) des 
Spiilbehalters (3) vcrbundcn sind. Das Bitumenmaterial (6) 
nimmt auch Schall- sowie Schwingungsenetgie direkt auf. 

Zur Erzielung einer verbesserten Wanneisolalion bei der 
Verwendung von Bitumenmaterial (5) ist dieses Material in 
der Grenzschicht (7) zum Blechmaterial (6) des Spiilbehal- 
ters (3), sh. Fig. 2 im Teilausschnitt "X", erfindungsgemaB 
mit einer mechanisch stabilen, thermischen Isolierschicht 
(8) versehen, die aus Blahglasgranulat. (9) oder aus Blahton 
besteht. Die (jrenzschicht (7) kann behalterseitig zusatzlich 
noch mit einem Kontaktkleber versehen werden, welcher 
die wiederlosbare Verbindung zwischen der Isolierung (4) 
und dem Blcchmatcrial (5) des Spiilbehalters (3) hcrstcllt. 
Als Klcbcvcrbindung dient ein Schmclzklcbcr oder cin ab- 
ziehbarer Haftkleber. 

Die themiische Isolierschicht (8) aus Blahglasgranulat 
oder Blahton in der Grenzschicht (7) wird nach dem erfin- 
dungsgemaBen Verfahren vollflachig oder partiell auf das 
Bitumenmaterial (5) aufgetragen. Die Grenzschicht (7) wird 
durch das BlShmaterial und den innigen Kontakt mecha- 
nisch so stabil, daB die Schwingungsenergie vom Spulbehal- 
ter (3) unmittelbar an das Bitumenmaterial (5) weitergeleitet 
wird, hingegen die ubertragene Warme aus der Grenzschicht 
(7) schnell wieder zuriick auf das Blechmaterial (6) des 
Spiilbehalters (3) abgefuhrt werden kann. Die Grenzschicht 
(7) mit dem Granulat-Fiillstoff bcsitzt cine Starke zwischen 
0,3 und 2 mm. 

Das Glasgranulat ist ein sehr kostengiinstiges Isoliennate- 
rial, welches in groBen Mengen aus RecycUngglas hei^e- 
stellt werden kann. Blahglasgranulat zeichnel sich durch be- 
sondere vorleilhafte Eigenschaflen aus. Es ist frei von Farb- 
stoffen, nicht brennbar, warme- und kaltedammend, sowie 
druckfest und hochlemperaturstabil. Mit diesem thermi- 
schen Isoliermaterial in Kombination mit dem zur Ge- 
rausch- und Schwingungsunterdriickung vorteilhaft einsetz- 
baren Bitumenmatten wird eine enei^iesparende einfache 
Isolierung eines Spiilbehalters (3) geschaffen, die kosten- 
giinstig hcrzustclicn ist und ncbcn dem positivcn EfFckt der 
Warmeisolation auch cine bessere Stabilitat sowohl dcr Bi- 
tumen-Isoliermatten als auch der isolierten Behalter oder 
Gehausewande crmoglicht. Auch Blahton ist cin cntsprc- 
chend giinsliger Isolierwerksloff. 



7/22/07, EAST Version: 2.1.0.14 



DE 198 58 002 A 1 



Die SpUlbehalterisolierung laBt sich beispielsweise so 
rcalisicrcn, daB die aus Blahglasgranulat oder Blahton (9) 
bcslchcnde Grcnzschicht (7) bci der Produktion dcr Bitu- 
mcnbahnen in das Bitumcnmatcrial (5) cingcwalzt wird. Es 
isl ebenfalis moglich, die Schichl ggf. unler der Beiinen- 5 
gung von Klebcm aurdieBiluinenflachen autonialisch aul^ 
zusircichen, ahnlich wie bei der Papierherstellung, An- 
schlieBend wird die so hergcsiellle Isolierung (4), (sh. Fig. 
3) aus Bitumen und Blahrnaterial mil dem Blechmaterial (6) 
dcs SpUlbehaiters (3) verklebt oder darauf aufgeschmolzen. lo 

"Die vorteilhaften Warmeisolationseigenschaften des vor- 
beschriebenen Materials konnen aber auch erreicht werden, 
wcnn Glasgranulat der Bilumenmassc in einem voT^gegebe- 
nen MaB bspw. /u 20% bis 40% beigemengt. wird. Das Gra- 
nular kann vollflachig oder particll in das Bitumen cingc- 15 
mischt Oder auBcn auf dicBitumcnmatten aufgeU-agcn wer- 
den. 

Bine Wariiieisolierung, mil welcher ebenfalis eine groBe 
Erwannung der Bitumenmatten ebenfalis verhindert bzw. 
gemindert werden kann, isl beispielsweise auch Kera- 20 
mikvlics. Papier oder Gewebe. Zwischen Edelstahlblech 
und Bilumcnschicht kann in der Grenzschicht (7) eine derar- 
lige Isolierfolie voi;gcsehen werden, die auch als Trenn- 
schicht fur einen evt. spateren Recyclingfall vorteilhaft sein 
kann. 25 

Patcntanspruchc 

1 . Geniusch- und Wanneisolierung aus Bituineninate- 
rial, insbesondere fur Spiilbehalter aus Melall von Ge- 30 
schirrspiilmaschinen, die dessen Blechnialerial zur Ge- 
rausch- und Warmeisolation zumindesl leilweise mil 
Bitumenmatten oder dcigl. Isoliermaterial belegt ist, 
dudurch gckcnnzeichnet, daB das Bilumenmaierial 
(5) in der Grenzschicht (7) zum Blechmaterial (6) mil 35 
eincr thermischen Isolierschicht (8) versehcn ist. 

2. Isolierung aus Biiunienmaterial, nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB als therniische Tsolier- 
schicht (8) cine inechanisch stabile Grenzschicht (7) 
aus Blahglasgranulat (9) oder aus Blahton ausgcbildet 40 
ist. 

3. Isolierung aus Bilumeninaterial nach den Ansprii- 
chen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die thenni- 
sche Isolierschicht (7) vollflachig oder partieli auf das 
Bitumcnmaterial (5) aufgetragen oder mit diesem in 45 
der Grenzschicht (7) vermischt ist. 

4. Isolierung aus Bitumcnmaterial nach einem der An- 
sprliche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Bitu- 
menmateriai (5) mattenfftrmig ausgebildet ist. 

5. Isolierung aus Bitumenmateria! nach einem der An- 50 
spriichc 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die ther- 
niische Isolierschicht (8) in dcr Grenzschicht (7) vor- 
zugsweise eine Starke von ca. 0,3-2 mm besitzt. 

6. Vcrfahren zur Herstellung ciner Gerausch- und 
Warmeisolation aus Bitumenmaterial, insbesondere fur 55 
Spulbehalter aus Melall von Geschirrspiihnaschinen, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Bitumenmaterial (5) 

in dcr Grenzschicht (7) zum SpUlbehalter (3) mit einer 
thermischen Isolierschicht (8) verbunden oder ver- 
mischt wird. 60 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB als ihermischc Isolierschicht (8) ein Blahglas- 
granulat Oder Blahton (9) in die Bitumenmasse vollfla- 
chig Oder particll cingemischt oder auf dicsc auBcn auf- 
gcu-agcn wird, 65 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die aus Blahglasgranulat (9) oder Blahton 
bcslehende Grenzschicht (7) bei der Produktion der Bi- 



tumenbahnen in die Bitumenflache eingewalzl wird. 

9. Vcrfahren nach einem oder mehrcrcn der Anspriichc 
6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die thcrmischc 
Isolierschicht (8) unler dcr Bcimcngung cincs Klcbcrs 
auf die Bitumenflachen aufgeslrichen wird. 

10. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprii- 
che 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB das Blahglas- 
granulat (9) der Bitumenmasse in einer vorgegebenen 
Menge zwischen 20% bis 40% beigemischt wird. 

11. Geschirrspulmaschine, Waschmaschine oder 
dergl. HaushaltgroBgerat, mit einem Spulbehalter aus 
Metall, dessen Blechmaterial zur (Jeriiusch- und War- 
meisolierung mit Isoliermaterial haftend belegt ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Grenzschicht (7) zwi- 
schen dem SpulbchallcrauBcnmantcl (2) und dcr aufgc- 
brachtcn Isolierung (4) durch cine Isolierschicht (8) aus 
Blahglasgranulat (9) oder Blahton gebildet isl. 

12. Geschirrspulmaschine oder dergl. nach Anspruch 

11, dadurch gekennzeichnet, daB die Spulbehaiteriso- 
lierung aus Bitumen und Blahrnaterial mit dem Spiilbe- 
haiterblech verklebt oder darauf aufgeschmolzen ist. 

13. (jeschirrspubnaschine oder dergl. nach Anspruch 

12, dadurch gekennzeichnet, daB die isolierende 
Grenzschicht (7) mit einem Kleber zur vorzugsweisen 
wiederlosharen Verbindung mit den Gehausewandtei- 
len des Spiilbehalters (3) versehen ist. 

14. GcschirrspubTiaschinc oder dergl. nach den An- 
spruchcn 12 und 13. dadurch gekennzeichnet, daB als 
Klebe verbindung ein Schmelzkleber oder vorzugs- 
weise ein abziehbarer Haftkleber eingesetzl isl. 

15. Geschirrspulmaschine, Waschmaschine oder 
dergl. HaushaltgroBgerat, mit einem Spulbehalter aus 
Metall, dessen Blechmaterial zur Gerausch- und War- 
meisolierung mit Isoliermaterial haftend belegt ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Grenz.schicht (7) zwi- 
schen dem SpulbehalterauBenmantel und der aufge- 
brachten Isolierung (4) durch eine Tsolierungschicht (8) 
aus Keramikvlies, Papier oder Gewebe gebildet ist. 
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Outer casing 2 
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Noise and heat insulation 4 
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